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Es wird ein nichtgewebt.es Faserprodukt beschrieben, bei dem 
das Fasermaterial ganz oder zum Teil aus Fasern besteht, die 
in der Lage sind, Bindungen mit naturlichen oder kunst- 
lichen Fasern des gleichen oder eines verschiedenen Typs 
herzustellen/ urid, bei dem die Fasern, die in der Lage sind, - 
Bindungen herzustellen, Zellulosecarbamatf asern sind. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft Bahnen bzw. Strange aus 
nichtgewebten Fasern, bei denen die Bindung unter Verwen- 
dung von Fasern, die spezielle Bindungseigenschaf ten be- 
sitzen, durchgefuhrt wird. Diese Fasern werden mit der 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein nichtgewebtes Faser- 
produkt, das sich ganz oder teilweise aus Fasern zusammen- 
setzt, die Bindungseigenschaf ten besitzen. 

Nichtgewebte Faserprodukte sind oft porose Materialien, die 
textilen Materialien gleichen, beispielsweise in Bahn/ 
Strang- oder Lagenform, und werden durch ein anderes 
Verfahren als Spinnen, Weben, Stricken, Wirken oder 
Flechten, die ublicherweise Verwendung finden, hergestellt. 
Als Fasern zur Herstellung der nichtgewebten bzw. Vlies- 
Produkte konnen Naturfasern, Synthesef asern oder Mischungen 
davon eingesetzt werden. Die Faserbahnen bzw. Faserstrange 
konnen aufgrund von Bindungseigenschaf ten zwischen den 
Fasern oder durch Koharenz mit verschiedenartigen Bindemit- 
teln zusammengehalten werden. Desweiteren konnen viele 
andere Verbindungs verfahren bei der Herstellung dieser Pro- 
dukte Anwendung finden , beispielsweise das Verbinden der 
Fasern mit Hilfe von Warmeenergie oder durch Verschmelzen. . 
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Faserbahn bzw. dein Faserstrang, der gebunden werden soil, 
vermischt, oder diese Fasern bilden das Faserrohmaterial fur 
das Faserprodukt. Oblicherweise sind. die fur diesen Zweck 
eingesetzten Bindungsf asern solche mit synthetischem Ur- 
sprung, beisRielsweise Polymerf asern , die mit Hilfe einer 
chemischen Behandlung oder einer Warmebehandlung erweicht 
oder teilweise auf geschmolzen wurden, um die Bindungsei- 
genschaften zu erzielen. 

Die Verwendbarkeit von Fasern, die die Eigenschaf ten von 
Bindemitteln besitzen, hangt allgemein von den zu verbin- 
denden Fasern, von der Verwendung des Produktes und von den 
mechanischen Festigkei tseigenschaf ten des mit den Binde- 
mittelfasern hergestellten Produktes ab . Zellulose-Fasern, 
die Bindungs eigenschaf ten besitzen, sind beispielsweise 
gemahlene Zellulose-Fasern, Zellulose-Derivatf asern; wie 
beispielsweise Carboxymethyl- und Carboxyathyl -Zeliulose- 
Fasern und Viscose-Fasern, die durch spezielle Verfahren 
hergestellt worden sind. Die meisten dieser als Bindemittel 
wirkenden Fasern besitzen eine Erscheinungsf.orm, die die 
textilahnlicheii Eigenschaf ten des Produktes Vermindern. 
Daher besteht ein betrachtlicher Bedarf auf dem Markt nach 
Fasern, mit deren Hilfe Faserstrahge bzw. Faserbahnen aus 
Natur- oder Kunstf asern gebunden werden konnen, ohne dap 
sich. hierdurch die Textileigenschaf ten der Produkte ver- 
schlechtern. s 

Viscosef asern sind seit alters her wichtige Fasern auf 
Zellulosebasis, die in breitem Umfang als Faserrohmateria- 
lien fur textilartige Produkte eingesetzt worden sind. 
Viscosef asern besitzen jedoch den Nachteil, dap die aus 
ihnen hergestellten Faserstrange bzw. Faserbahnen unzu- 
reichende Nap- und Trockenf es tigkeiten besitzen, wenn keine 
separaten Bindemittel oder als Bindemittel wirkende Fasern 
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eingesetzt werden. U. a. aus den vorstehend genannten 
Grunden nimmt der Einsatz von Viscosef asern ab, wobei noch 
der Grund hinzutritt, dap die bei der Herstellung von Vis- 
cosef asern eingesetz ten Verfahr en Schritte umfassen, bei 
denen Substanzen verwendet werden, die fur die Umwelt hochst 
schadlich sind. Aus diesem Grund besteht auf dem Faserntarkt 
ein betrachtlicher Bedarf nach Fasern, mit denen Eigenschaf- 
ten, wie beispielsweise. Porositat, Festigkeit, Wasser- 
absorptionsvermogen etc. , erreicht werden konnen. Insbeson- 
dere besteht ein Bedarf nach Fasern, die zu textilen Eigen- 
schaf ten von Faserprodukten fuhren, welche unter Einsatz von 
NaPverfahren hergestellt worden sind. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Faserprodukt f das 
Fasern enthalt, die Bindemitteleigenschaf ten besitzen. 
Bindemitteleigenschaf ten sollen hierbei bedeuten, dap die 
Fasern in bezug auf andere Fasern die Eigenschaf ten eines 
Bindemittels besitzen oder dap sie in bezug auf sich selbst 
Bindemitteleigenschaf ten aufweisen, wobei im letzteren Fall 
das Faserprodukt auch ausschlieplich aus Bindemittelf asern 
zusammengesetzt sein kann. Im Normalfall wird die mit der 
Erfindung erzielbare Wirkung am besten in dem Fall deutlich, . 
in dem die zu verbindenden Fasern keine inharenten Bindungs- 
eigenschaf ten besitzen. Bei der Herstellung des Produktes 
ist es auch moglich, mechan.ische Verfahren einzusetzen, die 
beispielsweise die Napf es tigkeit oder Trockenf es tigkei t des 
Faserstranges oder der Faserbahn verbessern bzw. diese mit 
einigen anderen vorteilhaf ten Eigenschaf ten versehen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein nichtgewebtes 
Faserprodukt zu schaffen, das ganz oder zum Teil aus Fasern 
besteht, die in der Lage sind, Bindungen mit naturlichen 
oder kunstlichen Fasern des gleichen oder eines anderen Typs 
herzustellen . Es soil desweiteren ein nichtgewebtes Faser- 
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produkt geschaffen werden, das naturliche oder kunstliche 
Fasern, die keine Bindungs eigenschaf ten besitzen, und 
Fasern, die Bindungseigenschaf ten aufweisen r enthalt. Ferner 
soli ein nicht gewebtes Faserprodukt zur Verfugung gestellt 
5 werden, in dem herkSmmlich eingesetzte und bekannte natur- 
liche oder kunstliche Fasern, die mit entsprechenden Nach- 
teilen verbunden sind, vollstandig oder teilweise durch 
F'asern ersetzt worden sind, die keine entsprechenden Nach- 
teile aufweisen und die desweiteren in der Lage sind, 
]_0 Bindungen mit naturlichen oder kunstlichen Fasern einzu- 
gehen und von denen Strange bzw. Bahnen auf einer Papier- 
maschine hergestellt werden konnen. 

Das erf indungsgemap ausgebildete nichtgewebte Faserprodukt, 
15 bei dem das Faserihaterial ganz oder teilweise aus Fasern 
besteht, die in der Lage sind, Bindungen mit naturlichen 
oder kunstlichen Fasern des gleichen oder eines anderen Typs 
herzustellen. ist dadiirch gekennzeich.net , dap die Fasern, 
die in der Lage sind, Bindungen herzustellen, Zellulosecar- 
20 bamatfasern sind - 

Die vorliegende Erfindung bietet eine Reihe von betracht- 
lichen Vorteilen. Zu allererst konnen Kunstfasern auf 
Zellulosebasis , die ublicherweise bei der Herstellung von 

25 nichtgewebten Faserprodukten verwendet werden, wie bei- 

spielsweise Viscoserayonf asern , ganz oder teilweise durch 
Z.ellulosecarbamatf asern ersetzt werden. Durch das teilweise 
oder vollstandige Ersetzen der Viscosef asern werden aus- 
reichend feste Produkte erzielt, ohne da|3 separate Binde- 

30 mittel verwendet werden mussen. Die Moglichkeit des Er- 
se tzens der Viscosef asern stellt in sich selbst einen Vor- 
teil dar, da das Viscosef aserherstellverf ahren in bezug auf 
die Umwelt sehr schadlich ist, so dap daher ein Bedarf nach 
einem Ersatz dieser Fasern besteht. Polypropylenf asern sind 



andere herkSmmlich verwendete Fasern, die jedoch beim Fehlen 
einer durch Bindemittel odier dixrch Verschmelzen erzielten 
Bindung keine Festigkeit besitzen. 

5 Nach der Lehre der Erfindung ist es moglich, vorzugsweise 
einen Teil der Fasern in nichtgewebten Faserbahnen bzw _ 
strangen, beispielsweise 1-90 %, durch Zellulosecarbamat- 
fasern zu ersetzen, die in der Lage sind, Bindungen mit den 
andern Fasern im Faserprodukt herzustellen . Im Rahmen der 

10 Erfindung liegt auch eine Alternative , gemip der das 

Fasermaterial des Faserproduktes vollstandig durch Zellulo- 
secarbamat ersetzt wird. Bei der Herstellung der Faserbahn 
bzw. des Faserstranges kaiin irgendein ubliches Verfahren zur 
Herstellung von nichtgewebten Bahnen bzw. Strangen einge- 

15 setzt.werden, wie beispielsweise Nap verfahren , Wasserwirk- 
verfahren etc. Die Bander bzw. Strange konnen auch durch 
Kardieren od.er durch andere Trockenverf ahren hergestellt 
werden, und die Bander bzw. Strange konnen durch Befeuchten 
miteinander verbunden werden. Falls erforderlich, konnen 

2 0 andere Hilf ssubstanzen der Bahh bzw. dem Strang zugesetzt 
werden, wie beispielsweise naffeste Harze, Fullmittel etc. 

In den nachf olgenden Ausf uhrungsbeispielen wurden die 
folgenden Fasern zur Heirs tellung von nichtgewebten Faser- 
2 5 bahnen bzw. Faserstrangen eingesetzt: 

Zelluloserf asern: Kief ernsulf atzells tof fasern die in einem 
Laborhollander auf eine Feinheit von 20° SR gemahlen wurden. 
Die Fasern wurden im nassen Zustand zwischen dem Mahlen und 
der Herstellung der Faserlagen gelagert . 

30 

Viscosef asern: l r 7 dTex f Lange 6 mm (hergestellt von der 
Firma Sateri Oy) , mit den folgenden Eigenschaf ten: 
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Festigkeit im luf tbehandelten Zustand min. 1,8 

im feuchten Zustand min. 0,9 - 

Dehnung im luf tbehandelten Zustand max. 25 % 

im feuchten Zustand max. 32 % 

5 Wasserinhibition 18-20 gH 2 O/g 

Wasserretention 100-li0% 
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Die in den Ausf uhrungsbeispielen verwendeten Carbamatf asern 
wurden im Labor aus Zellulosecarbamat gesponnen, das aus 
gebleichter Zellulose hergestellt und einer Elektronen- 
strahlbehandlung unterzogen worden war, um Zellulose rait DP 
=470 herzustellen. Die Zellulose wurde rait einer Imprag- 
nierlosung impragniert, die 58 Gew. % Ammoniak; 26 Gew. % 
Wasser und 16 % Gew. % Harnstoff enthielt. Nach der Im- 
pragnierung wurde der Ammoniak durch Verdampfen entfernt, 
und die Harns tof f -impragnierten Fasern wurden uber 3 h bei 
140° C warmebehandelt . Die auf diese Weise erhaltenen 
Zellulosecarbamatf asern besapen die folgenden Eigenschaf- 
ten : 

Stickstof fgehalt 2,6 - 2,9 % N 

DP 280 - 290 

Clogging-Zahl (-5° C) 220 - 345 

Kugelviscositat (20° C) 3,6-4-4 Pas 

Aus den Carbamatf asern wurde eine SpinnlSsung hergestellt, 
die 7,3 Gew. % Zellulosecarbamat, das in der vorstehend 
beschriebenen Weise hergestellt worden war, 8 Gew. % 
Natriumhydroxid und 0,5 Gew. % Zinkoxid enthielt. Die Fasern 
wurden aus dieser Losung in eine Schwef elsaure/Natriumsul- 
f atlosung gesponnen, die 79-80 g/1 Natriumsulf at und 
10,8 g/1 Zink enthielt. Die auf diese Weise gesponnen Fasern 
besapen nach dem Neutralisieren und Waschen die folgenden 
Eigenschaf ten: 
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Stickstof f gehalt 
dtex 

Festigkeit 
Dehnung 

Beispiel 1 

Es wurde ein Vergleich zwischen nichtgewebten Faserproduk- 
ten, die Zellulosef asern und Viscosef asern enthielten, und 
Zellulosecarbamatf asern durchgefuhrt, wobei diese in einer 
Lagenform hergestellt worden waren. Das Gewicht der auf 
diese Weise erhaltenen Lagen pro m 2 betrug im Durchschnitt ■ 
60 g/m 2 . Die Festigkeitseigenschaf ten der erhaltenen Faseir- 
produkte sind in der nachf olgenden Tabelle 1 wiedergegeben. 



2,18 % N 
1,5 

2,25 cN/dtex 
8,6 % 



Tabelle 1 



ZELL V1SC CARB Trockenzugf estig- Dehnung NaPzugf estig- Nap- 

keit keit Dehnung 

% % % MPa % MPa % 



75 




25 \ 


20,1 


3,1 . 


0, 95 


2,5 


75 


25 




16,7 


3,6 


0,57 


3,2 


67 




33 


18,9 


3,3 


0,94 


2,9 


67 


33 




13,0 


3,3 


0,46 


3,5 


50 




50 


12,5 


2,7 ■ 


0,72 


2,6 


50 


50 




5,6 


2,5 


0,30 


3,7 


33 




67 


18,9 


3,3 


0,94 


2,9 


33 


67 




10,8 


2,4 


0, 62 


2,4 
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ZELL = Zellulose VISC = Viscose CARB = Zellulosecarbamat 
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Die Ergebnisse in Tabelle 1 zeigen, dap man durch Verwendung 
von Zellulosecarbamatf asern wesentlich bessere Festigkeits- 
eigenschaf ten erreicht als durch Verwendung von Viscose- 
f asern.' Daher kSnnen Viscosef asern in vorteilhaf ter Weise 
5 durch Zellulosecarbamatf asern ersetzt werden, wobei daru- 
berhinaus bessere Festigkeitseigenschaf ten erzielt werden. 

Beispiel 2 

10 Diese nichtgewebten Faserprodukte, die in einer Lagenform 
hergestellt wurden, wurden mit Siibstanzen verglichen, bei 
denen die Fasern aus Mischungen aus Viskosef asern und 
Zellulosecarbamatf asern bestanden. Das durchschnittliche 
Gewicht der Lagen pro m 2 betrug 29,6 g/m 2 . Die Festig- 

15 keitseigenschaf ten der auf diese Weise erhaltenen Faser- 
produkte sind in Tabelle 2 wiedergegeben. 

Tabelle .2 
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ZELL VISC CARB Trockenzugf estigkeit Dehnung 

% % % MPa % 

100 12,8 1,4 

- 50 50 2,38 0,6 

- 80 20 0 ,37 0,5 



ZELL = Zelliilose VISC = Viscose CARB = Zellulosecarbamat 

Tabelle 2 zeigt, dap, je hoher der durch die in erfindungs- 
gemaper Weise durch Zellulosecarbamatf asern ersetzte Anteil 
der Viscosef asern ist, desto bessere Festigkeitseigen- 
schaf ten erhalten werden. 



Beispiel 3 
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Es wurde der Einflup eines napfesten Harzes auf die Festig- 
keitseigenschaf ten von Vlieslagen aus Zellulosecarbamat- 
fasern untersucht. Die Lagen besaPen ein durchschnittliches 
Gewicht pro m 2 von 33 g/m 2 . Das naffeste Harz der Marke 
"Kyminene 558" wurde den Zellulosef asern mit 1 Gew. % zuge- 
setzt, wronach eirie Erhitzung uber 1 h erfolgte. Die Festig- 
keitseigenschaft der auf diese Weise erhaltenen Produkte 
sind in Tabelle 3 wiedergegeben. 

Tabelle 3 



- • .15 


Temperatur 


Napzug- 
f estigkeit 

MPa 


Nap- 
dehnung 

% 


Trocken- 
zugf estig- 
keit 

MPa 


Trocken- 
" dehnurig 

% 




20 


0, 40 


1,8 


8,7 


0 , 9 




105 


1,07 


3,4 


9,9 


1,1 




130 


1,33 


4,1 


11,9 


1,5 


20 


140 


1,95 


5,3 


12,1 


1,6 
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Die Ergebnisse zeigen, dap herkommlich eingesetzte Additive, 
die die Napf estigkeit erhShen, dann eingesetzt werden 
kSnnen, wenn die Bindemittelf asern gemap der Erfindung 
verwendet werden. 
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Erf indungsgemap wird somit ein . nichtgewebtes Faserprodukt 
vorgeschlagen, bei dem das Fasermaterial ganz oder zum Teil 
aus Fasern besteht, die in der Lage sind, Bindungen mit 
naturlichen oder kunstlichen Fasern des gleichen oder eines 



44 

verschiedenen Typs herzustellen, und bei dem die Fasern, die 
in der Lage sind, Bindungen herzustellen, Zellulosecarbamat- 
f asern sind. • 
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1. Nichtgewebtes Faserprodukt, bei dem das Fasermaterial 
ganz Oder zum Teil aus Fasern besteht, die in der Lage 
sind r Bindungen mit naturlichen oder kunstlichen Fasern 
des gleichen oder eines verschiedenen Typs herzustel- 

5 leh, dadurch gekennzeichnet, dap 

die Fasern, die in der Lage sind , die Bindungen her- 
zustellen, Zellulosecarbamatf asern sind. 

2. Faserprodukt nach Anspruch 1, d a d u r c h g e - 
10 k e n n z e i c h n e t, dap die naturlichen Fasern 

aus der Gruppe : Zellulose, Hanf , Wolle, Baumwolle aus- 
gewahlt sind. 

3. Faserprodukt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

15 ■' gekennzeichnet, dap die kunstliche Faser 

aus der Gruppe: Viscose, Zelluloseacetat , Polypropylen , 
Polyester, Polyamid ausgewahlt ist. 

4. Faserprodukt nach einem der vorangehenden Anspruche, 
20 dadurch gekennzeichnet, dap es 

zusatzlich ein napfestes Harz enthalt. 
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